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La presente invention concerne des compositions 
de rev&ement, plus particuiierement des composi- 
tions pigmentaires destinies a etre appliquees direc- 
tement sur les surfaces metallises pour empScher 
ou rdduire le plus possible leur corrosion. 

On a trouve" que Ton pouvait, en incorporant dans 
des peintures ou laque3 courantes un ferrite magni- 
tique, obtenir des compositions pigmentaires qui 
presenters des propri&es amiliorees en cela qu'ap- 
pliquies sur des surfaces metalliques, en particulier 
de fer ou d'acier, elles donnent des enduits durables 
qui riduisent d'une facon marquee la tendance a la 
corrosion du metal, 

Le terme « ferrite » est utilise dans la presente 
invention pour designer les substances magn6tiques 
de formule genirale M a+ (M a +-) 2 0 4 , dans laquelle 
M 2 * peut representer un ou plusieurs cations diva- 
lents divers comme manganese, cuivre, nickel, 
cobalt, zinc ou magnesium et M* 4 * peut Stre un ou 
plusieurs cations trivalents dont Tun est le fer. 
Les ferrites de ce type sont utilises comme matiere 
de noyaux dans des appareils a induction comme des 
transformateurs et ils trouvent egalement un 
emploi dans la technique des ondes uitra-courtes, 

La presente invention comprend des compositions 
pigmentaires de rev6temcnt dont la phase pigmen- 
taire est constitute, en totality ou en partie, par un 
ferrite de formule generate M 2+ (M 5 +)20 4 dans 
laquelle M 2 * et M*+ sont tels que specifics ci- 
dessus. 

La demanderesse a trouvd que I'on obtenait des 
resultats particuiierement bons en utilisant dans les 
compositions de ^invention un ferrite contenant 
une forte proportion de manganese. 

II semble que les proprie*tes de protection amelio- 
rees des compositions selon 1'invention puissent 
6txe associees a 1'attraction magn&ique des parti- 
cules du pigment ferritique vers la surface metal- 
tique, d'ou r&ulte une liaison 6troite entre la couche 



pigmentaire et la surface mitallique. Si cette theorie 
de Tefiet des compositions de Tinvention est exacte, 
la nature precise des propri6tes magn6tiques du 
ferrite utilisS dans une des compositions de Tinven- 
tion peut avoir un effet notable sur la protection 
exercee par cette composition. Ainsi un ferrite a 
haute coercivite magn&ique pourra donner une 
composition ayant un effet d'inhibition de la corro- 
sion plus grand qu'un ferrite ayant une coercivite 
magn6tique plus faible. On sait que les propri&es 
magndtiques des ferrites peuvent varier considera- 
blement selon le choix des matieres premieres utili- 
ses pour leur fabrication et aussi selon les condi- 
tions de leur preparation. En outre, en se fondant 
sur la theorie precSdente il est evident que des pro- 
priety comme la viscosite" et le temps de sechage 
des v^hicules peuvent egalement influer d'une facon 
notable sur refficacite' des compositions en facilitant 
ou en inhibant, selon les cas, la migration du ferrite 
vers la surface du substrat mitallique. 

Les peintures ou laques auxquelles on incorpore 
le ferrite peuvent comprendre n'importe quel liant 
ordinaire et eventuellement un solvant ou diiuant 
appropri6. Parmi les liants convenables, on peut citer 
les huile3 siccatives d'origine naturelle, par exemple 
1'huile de lin ou Thuile d'abrasin; des resines synthS- 
tiques modifiees ou non des types alkyde, pheno- 
lique, epoxyde, amine*, ac&al polyvinylique et copo- 
lymere chlorure de vinyle/acetete de vinyle; des 
resines naturelles et des solutions de nitrocellulose. 

En plus du ferrite magn&ique dSfini pr6c6dem- 
ment (eventuellement associ6 a des pigments connus) 
et le milieu liant, les compositions de revStement de 
1'invention peuvent contenir les adjuvants habituels 
comme des plastifiants, des agents surfactifs de 
type cationique, non ionique ou anionique, des 
« siccatifs », des antioxydants, des charges et « exten- 
deurs » et des composes fongicides. On se rendra 
compte que Tincorporation de tels additifs dans les 
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compositions de 1'invention ddpendra dans une 
grande mesure de leurs caractdristiques individuelles 
et des fins auxquelles sont destindes ces compositions. 
L'incorporation du ferrite magnetique au milieu 
liant pour la preparation des compositions selon 
1'invention peut etre faite par des process bien 
connus comme dans un broyeur a cylindres, un 
broyeur a bouiets ou par broyage au sable. 

Bien que I'invention ne soit en aucune maniere 
limitde a une zone particuliere de rapports pigment/ 
liant, la demanderesse a trouvd que Ton obtenait 
de facon gdndrale des resultats satisfaisants avec 
des compositions oil les rapports pigment/liant sont 
compris entre 0,5/1 et 3/1. 

La dimension particulaire du ferrite n'a pas une 
importance critique mais sera avautageusement 
comprise entre 64 et 250 microns. 

Les compositions pigmentaires de rev&ement 
selon 1'invention conviennent particuiierement 
comme coucbes d'impression anticorrosives pour 
1'application sur des surfaces extdrieures en acier, 
comme des gazometres, des grues et des ponts. 

Les exemples suivants illustrent 1'invention sans 
en limiter aucunement la ported. 

Pour efifectuer les essais comparatifs decrits ci- 
dessous dans les exemples 1 a 3, on etend k la brosse 
les compositions que Ton dtudie sur une plaque 
d'acier propre et egalement sur une plaque rouillde 
qui a dtd ddrouillee, de facon qu'une, deux ou 
trois couches des compositions soient exposdes 
simuitanement aux intemperies pendant seize mois. 
L'existence ou 1'absence de corrosion est fondee sur 
les observations faites au bout de ces seize mois. 

Exemple 1. -r- A. On prepare une composition 
selon la formule suivante : 

Ferrite de manganese : 40 parties; 

.. Huile de lin cuite. claire (indice d'acide = 6) : 
60. parties; 

Naphtdnate de cobalt, a titre de siccatif (propor- 
tion exprimee.en quantity de mdtal par rapport au 
poids d'huile) : 0,05 %. . 

On incorpore le ferrite de manganese au milieu 
d'huile de Un en utilisant un broyeur a 3 cylindres 
jusqu'a obtention d'une composition homogene. 

. Etalee a la brosse sur une plaque d'acier rouillde 
qui a dte ddrouillee, cette composition assure une 
excellente protection contre une nouveile corrosion, 
meme dans le cas d'une seule couche. Apres le 
mSme traitement avec deux couches de cette compo- 
sition, une plaque d'acider propre rdsiste a la corro- 
sion atmospherique. On observe que le ferrite 
magnetique parait lid au substrat mdtallique. 

B. On prepare une composition selon A sauf 
qu'on remplace le ferrite de manganese par un 
pigment courant, de I'oxyde rouge de qualitd « pour 
impression ». Les resultats obtenus lorsqu'on essaie 
la composition dans les conditions donnees ci-dessus 
sont les suivants : L'application d'une couche de 



cette composition ne protege pas d'une fagon satis- 
faisante contre la corrosion atmosphdrique une 
plaque d'acier ddrouillee et on n'obtient qu'une 
protection partielle dans le cas de rapplication de 
2 couches. Une plaque d'acier propre, recouverte 
d'une couche de cette composition, se corrode. Dans 
ce cas on ne peut pas mettre en evidence une 
liaison entre le pigment et le substrat metallique. 

Exemple 2. — On effectue avec une serie de sub- 
stances pigmentaires deux groupes d'essais compa- 
ratifs de resistance aux intempdries dans un meme 
milieu, en utilisant un rapport pigment/liant de 2/1 
et la formule suivante : 

Parties 
en poida 

Pigment essayd 39,2 

Talc micronisd (dimension particulaire 
moyenne = 10 microns) 7,84 

Milieu liant liquide comprenant une resine 
alkyde pentadrythrol-acide phtalique- 
huile de Jin, sans agents modifiants colo- 
phaniques ou phenoliques et ayant une te- 
neur en acides gras de 67,5 %, une teneur 
en anhydride phtalique de 20 % et un in- 
dice d'acide de 3 a 7 31,38 

White spirit contenant du naphtenate de 

cobalt comme « siccatif » 21,58 

Le3 matieres pigmentaires que Ton essaie dans le 

mili eu ci-dessus sont les suivantes : 
Un ferrite manganifere « A3 », caracterisd par les 

proprietds magndtiques suivantes : 
Permdabilitd: > 1 000 unites; 
Rdmanence B (en gauss): > 1 500; 
Force coercitive (en oersteds) : 0,4. 
Un ferrite manganifere « Ml » caracterisd par les 

propridtds magndtiques suivantes : 
Permdabilitd : 1,0/1,4 unitd; 
Rdmanence B (gauss): ;> 1200; 
Force coercitive (oersteds) : > 850. 
Oxyde de fer micacd (teneur moyenne en Si02 = 

17,0%. 

Oxyde de fer rouge, qualitd a pour impression ». 
Plombate de calcium. 

Dans tous les cas, 1'incorporation du pigment au 
vdhicule liquide est efiectude au moyen d'un broyeur 
a 3 cylindres jusqu'a obtention d'une composition 
homogene. 

Resultats 

A. Plaque d'acier propre. 

Avec les compositions a base des ferrites « A3 » 
et «M1» pas de corrosion, meme pour une seule 
couche. 

Les compositions a base de : 

a. Oxyde de fer micacd; 

6. Oxyde de fer rouge « pour impression »; 

c. Plombate de calcium, on observe une corrosion 
a des degrds divers, allant d'une corrosion faible a 
une corrosion forte. 



B. Plaque d'acier derouiilee. 

Avec les compositions a base des ferrites « A3 » 
et « Ml », pas de corrosion mSme pour une seule 
couche. 

Les compositions a base de : 

a. Oxyde de fer; 

b. Oxyde de fer rouge « pour impression »; 

c. Plombate de calcium, on observe une corrosion 
a des degres divers, allant d'une corrosion faible a 
une corrosion forte. 

Exemple 3. — On prepare des compositions selon 
les indications de Texemple 2, sauf que Ton utilise 
la formule suivante : 

Portico 
on poida 

Pigment essaye* 39,2 

Talc micronise* (dimension particulaire 

moyenne 10 microns) 7,84 

Milieu liant liquide comprenant une refine 
alkyde de glycerol - acide phtalique - 
huile de lin sans agents modifiants colo- 
phaniques ou phenoliques et ayant une 
teneur en acide gras de 52 %, une teneur 
en anhydride phtalique de 32 % et un in- 

dice d'acide de 4,5 a 9 31,38 

White spirit contenant du naphtenate de 

cobalt comme siccatif 21,58 

Dans ce cas aussi, on observe un comportement 
analogue. Avec ces compositions a base des ferrites 
« A3 » et « Ml », pas de corrosion que ce soit sur les 
plaques d'acier propres ou derouiUees. Avec les 
compositions a base des autres pigments specifies 
dans Pexemple 2, on observe des degres variables 
de corrosion. 

Exemple 4. — On prepare des compositions selon 
les conditions indiquees dans Pexemple 2. On re- 
couvre deux series de plaques d'acier propre et 
d'acier derouille, avec les compositions et on les 
met dans une enceinte fermie sous une atmosphere 
presentant une humidite relative de 100 % et une 
temperature de 40 a 45 °C, pendant deux mille 
heures; on examine ensuite les plaques. 

On ne discerne aucun signe de corrosion sur les 
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plaques peintes avec des compositions a base deB 
ferrites « A3 » et « Ml » mais on constate que les 
plaques enduites avec des compositions contenant 
les autres pigments sp6cifi$s dans Pexemple 2 se 
sont plus ou moins fortement corrodees. 

r£sum£ 

L'invention comprend notamraent : 
1° Des compositions pigmentaires de rev&tement 
qui contiennent un liant et dont la phase pigmentaire 
est constitu6e, en totalit6 ou en paxtie, par un ferrite 
magn6tique de formule gdnerale M ai "(M 5+ ) 2 04 
dans laquelle M 2 * represente un cation divalent et 
M**- un cation trivalent. 

2° pes vari6t6s des compositions spdcifi^es sous 
1°, presentant les particularites suivantes prises 
separement ou selon les diverses combinaisons 
possibles : 

a. M^ est le fer; 

b. M 2+ est le cuivre, le nickel, le cobalt, le zinc 
ou le magnesium; 

c. M 2 * est le manganese; 

d. Le ferrite magndtique est caractezise par les 
propri6t£s magn&iques suivantes : 

Permeability ;> 1 000 unites; 
Immanence B (en gauss) : > 1 500; 
Force coercitive (en oersteds) : 0,4. 

e. Le ferrite est caracterise" par les propri&es 
magn&iques suivantes : 

Permeability : 1,0/1,4 unite; 
Remanence B (gauss) : :> 1 200; 
Force coercitive (oersteds): > 850. 
e. La composition contient en plus du ferrite un 
pigment; 

/. Le rapport pigment/liant est compris entre 
0,5/1 et 3/1; 

g. La dimension particulaire du ferrite est com- 
prise entie 64 et 250 microns. 

Societe dite : J. R. GEIGY S. A. 
Par procuration : 
J. Casanova (Cabinet Abjjengaud jeune) 
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